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Pa tentans Drllche 



Qj- Verfahren zum optischen Aufhellen von Papier, dadurch 

gekennzeichnet, dass man die Papiermasse mit einer Auf schiammung , 
welche 15 bis 50 Gew.-%, berechnet auf das Totalgewicht der Auf- 
schlSmmung, einer Verbindung der Formel 




worin 

M Wasserstoff , ein Alkalimetall oder ein Aminsalz und 

X und Y unabh2ngig voneinander mono- oder disubstituiertes 

Amino, Alkoxy oder Morpholino und Y auch Chlor 
bedeuten, wobei nicht alle in der MolekUl vorkommenden M-Grup- 
pen Wasserstoff sein dllrfen oder mit Mischungen solcher Ver- 
btndungen behandelt, wobei die Auf schiammung eine ViskositUt 
zwischen 1000 und ll 1 000, vorzugsweise 2000 und 6000 Centipoise 
bei 6 Umdrehungen pro Minute und zwischen 150 und 2000, vor- 
zugsweise 500 und 1500 Centipoise bei 60 Umdrehungen pro Minu- 
te und 25°C aufweist, enthait. 



2. Verfahren gem'^ss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass man eine Auf schlSmmung verwendet, welche 0,1 bis 5 Gew.-%, 
bezogen auf das Totalgewicht der Auf schiammung eines Dispergier- 
mittels enthait. 
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3. Verfahren gem^ss Anspruch 2, dadurch gekennzeichne t , 

dass man eine Auf schl2mmung verwendet, welche 0,1 bis 2 Gew.-/ 0 , 
bezogen auf das Totalgewicht des feuchten Filterkuchens des 
optischen Aufhellers ,eines Geliermittels enthait. 



4. Verfahren gem'^ss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass man eine Auf schlSmmung vervendet, v/elche gesamthaft 0,5 
bis 15 Gew.-7o, bezogen auf das Totalgewicht der Auf schlSmmung , 
eines Elektrolyten enth'alt. 

5. Verfahren gemiiss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Auf schl2mmung eine Verbindung der Forme 1 




worin 

M Wasserstoff , ein Alkalimetall oder ein Aminsalz und 

und unabhSngig voneinander einen mono- oder Dihydroxy- 
alkylaminores t mit 1 bis 4 Kohlens tof fatomen im 
Alkylrest, einen N-Alkyl-hydroxyalkylaminores t mit 
1 bis 4 Kohlenstof fatomen im Alkylrest, einen unsub- 
stituierten Anilinorest, einen Anilinorest substitu- 
iert durch einen oder zwei -SO^M Gruppen, worin M die 
oben angegebene Bedeutung hat, einen Alkoxyrest mit 1 
bis 4 Kohlens tof fatomen oder einen Mor pholinores t und 
Y 1 auch Chlor 

bedeuten, wobei nicht alle M-Gruppen in der Moleklile Wasserstoff 
sein diirfen sowie Mischungen solcher Verbindungen , enthait. 

709843/0834 



NSDCCID: <DE__ 27l5S64Ai J_ > 



- QAr - 

3 



2715864 



6, Verfahren gomSss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auf schl^mmung eine Verbindung der Formel 




worin 



M Wasserstoff, ein Alka lime tall oder ein Aminsalz, 

X2 einen Anilinorest, p- oder m-Sulfanilino , Anilino- 

2 , 5-disulfons2ure oder N-MethylSthanolamino und 
Y2 einen Diathanolamino- ,Di*athy lamino- oder Methoxyrest 

oder Chlor 



bedeuten, wobei nicht alle Sulf ons'auregruppen in der Molektil 
in freier Form vorliegen dllrfen sowie Mischungen solcher Ver- 
bindung en, enth^lt • 

7. Verfahren genTdss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auf schl^mmung eine Verbindung der Foi'inel 




worin M Wasserstoff, ein Alkalimetall oder ein Aminsalz bedeu- 
tet, wobei nicht beide M Wasserstoff sein dllrfen, enthait. 
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8. Verfabren gem^ss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet 

dass man eine Auf schlclmmung verwendet, welche eine Verbindung 
der Formel 




CH-CH 



// W 




S0 3 M M0 3 S 



OCH. 




worin M Wasserstoff, ein Alkalimetall oder ein Aminsalz bedeu 
tet, wobei nicht beide M Wasserstoff sein dUrfen, enth^It. 



9. Verfahren gem^ss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet 

dass nan eine Auf schlSmmung verwendet, welche eine Verbindung 
der Forme 1 




worin M Wasserstoff, cin Alkalimetall oder ein Aminsalz bedeu 
tet, enthait. 



10. Verfahren gem^ss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet 

dass man eine Auf schl2mmung verwendet, welche eine Verbindung 
der Forme 1 



7098 43/0834 



NSOOCID: <DE 27 1586-1 A 1 l_> 



<H 5 C 2 )N 



Na0 3 S^ Vn^" NH 




CH=CH 



S0 3 M M0 3 S 




NH — <? N 



2715864 

N(C 2 H 5 ) 2 



S0 3 Na 



Na0 3 S 




S0 3 Na 



worin M Wasserstoff, ein Alkal imecall oder ein Aminsalz bedeutet, 
enthMlt. 



11. Verfahren getnHss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

dass man eine Aufschla'mmung verwendet, welche eine Verbindung 
der Forme 1 



2 (H.C 2 )N\ 
N 




fa0 3 S-/^ v>-HN 



n' Nil — (f CH=CH — <^ NH — ^ S 

S0 3 M M0 3 S 




J 

Hi —P N 



N(C 2 H 5 ) 2 




SO->Na 



_/ "3 



worin M Wasserstoff, ein Alkalimetall oder ein Aminsalz bedeutet, 
enthSlt. 



12. Verfahren gem3ss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Auf schl'a*mmung durch MassefSrbung , Oberf lachenstrich 
oder nach dem Leimpr esse -Verfahren appliziert wird. 
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13. Verfahren gem^ss Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , 

dass die Auf schiamrnung bei einem pH-Wert von 4,3 bis 9,0 appli- 
ziert wird. 



14. Verfahren gemSss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 

dass man 0,01 bis 2 Gew.-% Auf schiairanung , bezogen auf das 
Gewicht des Papiers vervendet. 
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Verfahren zura optischen Aufhellen von Papier 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zura optischen Aufhellen von Papier tnittels Auf schiammungen 
optischer Aufheller. 
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Optische Aufheller des Triazinylstilbentyps werden 
oft in Form von trockenen Pulvern verwendet, welche durch 
Trocknung und Mahlung der nassen Presskuchen hergestellt 
werden. Aufgrund der Schwierigkeiten beim Handhaben des 
trockenen Pulvers und wegen der Staubgefahr w^re es vorteil- 
haft, den Aufheller in Form einer wSssrigen Auf schl'ammung zu 
verwenden. Urn die sich tnit den Pulvern ergebenden Problemen 
zu vermeiden, wurde Papier mit fllissigen Produkten aufgehellt, 
wobei grosse Mengen an organischen Lb'sungsmi tteln verwendet 
werden muss ten, die aber bkologische Probleme verur sachten . 
Bei der Verwendung von Auf schl'ammungen von optischen Aufhel- 
lern erlibrigen sich solche organische LSsungsmi ttel , sodass 
die bkologischen Schwierigkeiten entfallen. Die Eliminierung 
der Trocknung der Pulvern und die Nichtverwendung kostspieli- 
ger LSsungsmittel bringt ausserdem einen grossen bkonomischen 
Vorteil mit sich. 

Auschiammungen sind zus^tzlich hygienischer und 
sicherer in der Handhabung als pulver fbrmige Produkte und 
sind vorteilhaf ter sei es wirtschaf tlich als auch dkologisch 
als Fllissig-Formulierungen. 

Aus der britischen Pa tentschr if t Nr. 1 337 583 ist 
die Verwendung von Auf schlSnunungen von 4,4* -Bis-s -triazinyl- 
aminostilben-2 ,2 % -disul fons^uren zur Hers tellung von sprlih- 
getrockneten Waschmitteln mit erhbhten Kaltwaschef fekten 
bekannt . 

Es wurde nun Uberraschenderweise gefunden, dass 
Papier unter Eliminierung der nachteiligen Aspekten der 
trockenen Pulvern sowie der fllissigen Produkte auch optisch 
aufgehellt werden kann, wenn man Auf schiammungen von 
4,4' -Bis-s-triazinylaminostilben-2 ,2' -disulf ons'^uren verwen- 
det. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft demnach ein Ver- 
fahren zutn optischen Aufhellen von Papier, welches dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Papiermasse mit einer Aufschiam- 
mung enthaltend von 15 bis 50 Gewichtsprozent , berechnet auf 
das Totalgewicht der Auf schiaramung, einer Verbindung der 
Forme 1 




y 



worin 

M Wasserstoff , ein Alkalimetall , vorzugsweise Natrium 

oder ein Aminsalz und 
X und Y unabhMngig voneinander mono- oder disubstituiertes 

Amino , Alkoxy oder Morpholino und Y auch Chlor 
bedeuten, wobei nicht alle in der Moleklil vorkommenden M-Grup- 
pen Wasserstoff sein dUrfen, oder mit Mischungen solcher Ver- 
bindungen behandelt wird, wobei die Auf schlHmmung eine Visko- 
sitat zwischen 1000 und 11 1 000, vorzugsweise 2000 und 6000 
Centipoise bei 6 Umdrehungen pro Minute und zwischen 150 und 
2000, vorzugsweise 500 und 150O Centipoise bei 60 Umdrehungen 
pro Minute und 25°C aufweist. 

Die Viskositat wurde mit einem Brookfield Viskosi- 
meter Modell LV, Spindle Nr. 2 gemessen. 

Mit den oben definierten Vi sko s i tats par ame tern 
wird eine stabile Auf schl2inmung erhalten. 

Im Rahmen des; er f indungs gemessen Verfahren sind 
von Inter esse Verbindungen der Formel 
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(ii) 




worin 

M Wasserstoff, ein A lka lime tall oder ein Aminsalz und 

und unabhMngig voneinander einen mono- oder Dihydroxy- 
alkylaminores t tnit 1 bis 4 Kohlens tof fa tomen itn 
Alkylrest, einen N-Alkyl-hy 1 xyalkylaminorest mit 
1 bis 4 Kohlens tof fa tomen im Alkylrest, einen unsub- 
stituierten Anilinorest, einen Anilinorest substitu- 
iert durch einen oder zwei -SO-jM Gruppen, worin M 
die oben angegebene Bedeutung hat, einen Alkoxyrest 
roit 1 bis 4 Kohlens tof fatomen oder einen Morpholino- 
rest und auch Chlor 
bedeuten, wobei nicht alle M-Gruppen in der Molekllle Wasser- 
stoff sein dUrfen, sowie Mischungen solcher Verbindungen . 

Von besonderem Interesse sind Verbindungen der Formel 



(in) 




worin 

M Wasserstoff, ein Alkalimetall oder ein Aminsalz, 

X2 einen Anilinorest, p- oder m-Sulfanilino, Anilino- 

2 , 5-disulfonsMure oder N-Methy lMthanolamino und 
Y2 einen DiMthanolamino- , Diathylamino- oder Methoxy- 

rest oder Chlor 
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bedeuten, wobei nicht alle Sulfons^uregruppen in der MolekUl 
in freier Form vorliegen dlirfen sowie Mischungen solcher Ver- 
bindungen. 

WSssrige Auf schl2mmungen von Verbindungen der Formel 
(I) werden vorzugsweise durch Mischen des nassen Presskuchens 
einer Verbindung der Formel (I) rait einem Dispergiermittel 
hergestellt. Sie kc5nnen aber auch hergestellt werden, indem 
man Verbindungen der Formel (I) in trockener Form mit einera 
Dispergiermittel und Wasser vermischt. 

Die Auf schl^mmung kann gegebenenf alls mit einem 
Elektrolyt vermischt werden, urn einen pH von mindestens 6,8 zu 
erreichen* 

Das Dispergiermittel kann ein anionisches , kationi- 
sches oder nonionisches ober f 12chenaktives Mittel sein. Bei- 
spiele geeigneter Dispergiermittel sind die folgenden: 

Das Natriumsalz des Kondensationsproduktes von 

NaphthalinsulfonsMure und Formaldehyd; 

Das Kondensationsprodukt von Caprylwax und Aethylen- 

oxyd; 

Eine Mischung von Cyclohexanol und StearinsBurearaid; 
- Das Natriumsalz eines sulfonierten Oeles; 

Bis-(2-hydroxyathyl)-talg-aminoxyd; 

Monofetts^ure- oder HarzsHureester von PolyoxySthy- 
lenglykolen; 

Amphotere N-Kocos-a-arainobutters^ure; 

Ein Polymerisat aus gemischten Propylen/Aethylen- 

Oxyden; 

Ein organisches kristallines wasserlbsliches Wachs 
oder das Natr iumhalbsalz ; 

Nicht-ionische langkettige PolyoxyMthylen^therkon- 
densate . 
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Die Menge an Dispergiermittel , das zu dem feuchten 
Filterkuchen gegeben wird, betrSgt zweckmSssig 0,1 bis 5 
Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gewichtsprozent, 
bezogen auf das Gewicht der resultierenden Auf schiammung . 

GewUnschtenfalls kann auch ein Gelierrnittel zur 
Aufschiammung gegeben werden. Beispieie flir Gelierrnittel 
sind Carboxyvinylpolymerisate, hoch-aufberei tetes Magnesium- 
silikat, Magnesiummontmorillonit, feinteilige reine Kiesel- 
sSure und CelluloseHther . Die Menge an Gelierrnittel, die 
zugegeben wird, kann variieren, sie liegt normalerweise im 
Bereich von 0,1 bis 2 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,1 bis 1 
Gewichtsprozent, bezogen auf das Gewicht des feuchten Filter- 
kuchens . 

Der Elektrolyt kann ein organisches oder inorgani- 
sches Ammoniumsalz, ein Alkalimetall wie Natrium oder Kalium, 
ein Erdalkalimetall wie Calcium, Barium oder Strontium oder 
Magnesium oder Zink sein. Das anionische Radikal kann z.B. 
ein Chlorid, Sulfat, Phosphat, Pyrophosphat , saures Phosphat, 
Carbonat, Borat, Hydroxyd, Citrat, Tartrat oder Phthalat sein. 
Beispieie solcher Elektrolyten sind Natriumchlorid, Kalium- 
chlorid, Amraoniumchlorid, Natriumslilfat , Ammoniumsulf at , 
saures Dinatriumphospha t , Trinatriumphosphat , Tetrana triura- 
pyrophosphat, Trinatriumci tra t , Natriumtetraborat , Natrium- 
carbonat, Natriumhydroxyd und Kaliumhydroxyd . 

ErfindungsgemMss verwendbare Auf schlMinmungen ktfnnen 
auch organische Streckungsmittel wie Harnstoff , Zucker oder 
Dextrine enthalten.^ 

Der Elektrolyt kann ein neutrales Salz sein, welches 
entweder allein oder zusammen mit einem Alkali und/oder einer 
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Puf fersubstanz verwendet v/ird oder ein Alkali, welches allein 
verwendet wird, vorausgesetzt , dass die Endauf schl^mmung einen 
pH von mindestens 6,8 aufweist. Die Menge an Elektrolyt kann 
0,5 bis 15 Gewichtsprozent , bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Aufschiammung betragen. Die Zugabe des Elektrolytes kann not- 
wendig sein, um die Aufschl^mmung unter entsprechender Erh'dhung 
der Viskositat zu stabilisieren. 

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) k'dnnen 
nach an sich bekannten Methoden hergestellt werden und sie 
werden in der Regel als deren Alkalimetallsalze isoliert. Das 
Alkalimetallsalz kann gewUnschtenfalls anges^uert werden, um 
das saure Salz zu bilden und die daraus resultierende Auf- 
schlHnsnung kann mit einem Dispergiermittel und Elektrolyt 
versetzt werden, wobei in diesem Fall aber ein Alkali zugege- 
ben werden muss, um den pH Wert auf ein Minimum von 6,8 einzu- 
stellen. 

Verbindungen der Formel (I), worin X und Y die in der 
nachstehenden Tabelle I angegebene Bedeutung haben sowie 
Mischungen solcher Verbindungen sind fllr das erf indungsgem^sse 
Verfahren von besonderem Interesse. 
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TABELLE I 



Verbindung 
No. 


X 


Y 


A 




-NfCH~CH~OH 


B 


\=/ 


-OCH 3 


c 


S0 3 Na 




D 


S0 3 Na 


-N(CH 2 CH 3 ) 2 


E 


-NH-<^~^-S0 3 Na 


-N(CH 2 CH 3 ) 2 


F 


^CH 3 

- N 

^ CH 2 CH 2 OH 


-CI 



Bei den Verbindung en C, D und E ktfnnen beide, bei den 
Verbindungen A, B und F dagegen nur ein M der -SO-jM 
Gruppen des Stilbenteiles Wasserstoff bedeuten. 
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Fltr das erfindungsgemSsse Verfahren sind auch 
Mischungen von Verbindungen der Formel (I) von Interesse, 
wie sie z.B. in der britischen Patentschrif t Nr. 1 240 020 
beschrieben sind. 

lias erfindungsgemSsse optische Aufhellen von Papier 
kann durch HassefHrbung, Oberf lichens trich oder nach dem 
Le impress -Verfahren erfolgen. 

Die Verbindungen A, B und C eignen sich besonders 
fUr die HassefMrbung und die Verbindungen C, D und E fUr 
Pigments treichmassen und Leimpressef lotten. 

In der MassefBrbung kann die AufschlSnraung unver- 
dllnnt oder verdtinnt der Papiermasse zu jeder Stufe der Papier- 
he rstel lung zugegeben werden. 

Die Verbindung A wird vorzugsweise in einem alaun- 
freien System verwendet. Liegt aber ein Harzleim-Alaun-System 
vor, daxm wird die Verbindung A vorzugsweise vor dem Alaun 
zugegeben. Die Verbindungen / . r und C kbnnen fUr alle nach 
«b lichen Methoden i*eleimten sowie fUr ungeleimte Papiere wie 
fc.B. Seidenpapier verwendet werden. 

Die AufschlMmmungen werden vorzugsweise bei einem 
pH-Wert von 4,3 bis 9,0 oder hBher angewendet. Die Verbindung 
B 1st pH- und AlaunbestMndig und ist effektvoll sogar bei 
pH-Werten bis zu 3,8. 

Die AufschlSamungen werden in Mengen von 0,01 bis 2, 
vorzugsweise von 0,05 bis 2 Gewichtsprozent, bezogen auf das 
Gewicht des Papier s, verwendet • 
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Andere Ubliche, in der Massef^rbung verwendbaren 
Zusatzstof fe, wie Tonerde, Kreide, Ti0 2 , Starke und nassfeste 
Harze kbnnen in den Ublichen Mengen von 0,5 bis 30 Gewichts- 
prozent, bezogen auf das Gewicht der unbehandelten Fasern, 
zugegeben. 

Beim Oberf lichens trich kann die Auf schlMrarnung detn 
Zwischenstrich bei Zimmer tempera tur unverdlinnt oder verdlinnt 
zugegeben werden. Die Auf schl2mmung kann zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt bei der Herstellung des Zwischens triches in Mengen 
von 0,2 bis 10 Gewichtsprozent , bezogen auf das Gewicht der 
Streichmasse , zugegeben werden. 

Die Aufschiammung kann in jeder konventi one lien 
Flotte fllr die Leimpresse und Oberf lachenleimung verwendet 
werden und kann portionenweise oder kontinuier lich zugegeben 
werden. Die Menge betrSgt in der Regel 1 bis 50 g pro Liter 
Flotte. 

Die fllr das er f indungsgem^sse Aufhellen von Papier 
verwendbaren AufschlMmmungen stellen stabile Suspensionen 
dar, besonders wenn sie aus den, bei der Herstellung der Ver- 
bindungen der Formel (I) erhaltenen feuchten Presskuchen 
hergestellt werden. Sie besitzen den Vorteil, dass sie bei 
Teraperaturen bis zu-5°C nicht erstarren und dass sie nach 
einer solchen AbkUhlung leicht wieder hergestellt werden 
ktJnnen. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Herstel- 
lung von Auf s chlMrnmungen , die fllr das er findungs genius se Auf- 
hellen von Papier verwendet werden kbnnen. 
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Hers tel lungs bei spiel e 



Beispiel A 

Die das Tetranatriumsalz der 4,4' -Bis- [4 ,f - (4-sulfo- 
phenylamino)-6 ,, -diathanolamino-s-triazin-(2 f, )-ylamino] -stil- 
ben-2,2 f -disulfonsaure (Verbindung C) enthaltende Reaktions- 
masse wird mit Chlorwasser stof f sMure auf pH 3,0 eingestellt 
und das ausgefallene saure Natriurasalz abfiltriert. Der feuch- 
te Filterkuchen enthaltend 45 Gew.-7 0 der Verbindung A wird in 
elner 1 Gew.-%igen Lbsung des im Handel unter dem Namen 
Belloid TD ® befindlichen Natriumsalzes des Kondensations- 
produktes von Formaldehyd und NaphthalinsulfonsSure und 2 
Gew.-Z Natriumchlorid suspendiert. 

Die erhaltene wSssrige Suspension wird dann rait 
Natronlauge bis zum pH 7,0 neutralisiert und anschliessend mit 
4,5 Gew.-% Natriumcitrat-dihydrat versetzt. 

Die erhaltene Auf schlammung wird mit Wasser bis zu 
einem Gehalt von 30 Gew.-% der Verbindung A verdUnnt und mit 
einer geeigneten Mischvorrichtung homogenisiert • 



Beispiel B 

Man arbeitet wie in Beispiel A beschrieben, jedoch 
unter Verwendung von 2 Gew.-X wasserfreien Natriumcarbonates 
anstelle des Natriumcitrat-dihydrates . Man erhait eine Shnli- 
che AufschlMtnmung der Verbindung C. 
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Man arbeitet wie in Beispiel A beschrieben, jedoch 
unter Verwendung von 2 Gew.-% einer 46 Gew.-%igen wSssrigen 
Natriumhydroxyd-Losung anstelle des Natriumcitrat-dihydra tes . 
Man erhait eine Hhnliche Auf schlMmmung der Verbindung C. 

Beispiel D 

Man arbeitet wie in Beispiel C beschrieben, jedoch 
unter Verwendung von 0,5 Gew.-% des im Handel unter dem Namen 
I rgament Mighty ^ befindlichen Natr iumsalzes des Rondensa- 
tionsproduktes von Na phthalinsulfons^ure und Forma ldehyd, 
anstelle des unter dem Namen Belloid TD ® verkauften Produk- 
tes. Man erhalt eine Mhnliche Auf schiamraung der Verbindung C. 

Beispiel E 

Der nasse Filterkuchen des Dinatriumsalzes der 
4,4' -Bis-[4-anilino-6-(dihydroxyathylamino)-s-triazin-(2)- 
ylamino] -stilben-2 , 2 1 -disulfonsMure (Verbindung A) enthaltend 
45 Gew.-X aktiver Substanz wird einer wMssrigen LBstng von 1 
Gew.-X des im Handel unter dem Namen Belloid TD ® befindli- 
chen Natriumsalzes des Kondensa tionsproduktes von Fonnaldehyd 
und Naphthalinsulfons^ure und 3 Gew.-% des Tetranatr iumsalzes 
der Aethylendiamin-tetraessigsSure zugegeben. Die erhaltene 
Masse wird mit Wasser zu einer Auf schiammung mit 25 Gew.-% der 
Verbindung A verdllnnt. 
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Man arbeitet wie in Beispiel E beschrieben, jedoch 
unter zusStzlicher Zugabe von 5 Gew.-7. Harnstoff. Man erhMlt 
eine Ehnliche Auf schianmuing der Verbindung A. 

Beispiel 6 

Man arbeitet wie in Beispiel E beschrieben, jedoch 
neutralisiert man den Filterkuchen rait Natriumhydroxydltfsung 
bis pH 9,0 vor der Zugabe von 3 Gew.-% einer 45gew.-%igen 
Lttsung des Tetranatriutnsalzes der Aethylendiamintetraessig- 
s^ure. Man erhSlt eine Auf schlHinmung der Verbindung A, die 
anschliessend mit Wasser zu einer solchen mit 28 Gew.-X der 
Verbindung A verdllnnt wird. 



Beispiel H 

Man arbeitet wie in Beispiel G beschrieben, jedoch 
mit einer zusMtzlichen Zugah - <■ _n 5 Gew.-% Harnstoff. Man 
erhSlt eine Shnliche Auf schiammung der Verbindung A. 



Beispiel I 

Der feuchte Filterkuchen des Dinatriunisalzes der 
4,4 , -Bis-(4 ,f -anilino-6 ,, -methoxy-s-triazin-2 ,, -ylamino)-stilben- 
2 ,2 , -disulfonsBure (Verbindung B) mit 30 Gew.-X aktiver Sub- 
stanz, vird eine wHssrige LBsung zugegeben, die 0,5 Gew.-Z des 
im Handel unter dem Namen Belloid TD ® befindlichen Konden- 
sationsproduktes von Forma ldehyd und Naphtha linsu If onsSure 
enthait. Durch Zugabe von Wasser wird eine Auf schltfmnung berei- 
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tet, die 17 Gew.-% Verbindung B enthait. Die erhaltene Auf- 
schlSmmung wird anschliessend in einer geeigneten Mischvor- 
richtung homogenisiert m 

Beispiel J 

Man verfahrt wie in Beispiel I beschrieben, jedoch 
unter Zugabe von zusStzlichen 7 Gew.-7 0 Hams toff . Man erhMlt 
eine Shnliche Auf schl^mmung der Verbindung B. 

Beispiel K 

Der feuchte Filterkuchen des Hexanatriumsalzes der 
4,4' -Bis-[4 n -(2,5-disulfophenylamino)-6 ,! -diathylamino-s-tria- 
zin-(2 ,, )-ylamino]-stilben-2 J 2 , -disulfons^ure (Verbindung D) 
rait 30 Gew.-% aktiver Substanz, wird eine w^ssrige Lbsung 
zugegeben, die 0,5 Gew.-% des im Handel unter dem Namen 
Belloid TD ® befindlichen Natriumsalzes des {Condensations - 
produktes von Formaldehyd und NaphthalinsulfonsSure enthait 
und das Ganze wird mit Wasser zu einer Auf schiaminung mit 21,25 
Gew.-7 0 der Verbindung D verdUnnt. Die erhaltene Auf schlMmmung 
wird anschliessend mit einer geeigneten Mischvorrichtung homo- 
genisiert. 

Beispiel L 

Der feuchte Filterkuchen des Tetranatriumsalzes der 
4,4 ! -Bis - [4 !, -(4-sulfophenylaraino)-6"-diathylamino-s-triazin- 
(2 H )-ylamino]-stilben-2,2 , -disulfonsa U re (Verbindung E) mit 
45 Gew.-7 0 aktiver Substanz, wird eine wEssrige LBsung zugege- 
ben, die 0,5 Gew.-% des im Handel unter dem Namen BellaidTD® 
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befindlichen Natr iumsalzes des Kondensationsproduktes von 
Formaldehyd und Naphthalinsulf ons^ure enthSlt. Das Ganze wird 
mit Wasser zu einer Auf schl2mmung mit 15,5 Gew # -7 0 Verbindung 
E verdllnnt. Die erhaltene Auf schl'ammung wird anschliessend 
init einer geeigneten Mischvorr ichtung homogenisiert. 

Beispiel M 

Man verfShrt wie in Beispiel L beschrieben, jedoch 
unter Zugabe von zusMtzlichen 2 Gew.-% des Tetranatriumsalzes 
der AethylendiaminotetraessigsSure. Man erhait eine Hhnliche 
Auf schlSmmung der Verbindung E, 

Beispiel N 

Man verfShrt wie in Beispiel M beschrieben, jedoch 
unter Verwendung von 0.15 Gew*-% des im Handel unter dem 
Namen Irgament Mighty^ befindlichen anstelle des unter dem 
Namen Belloid TD w bekannten Produktes. Man erhSlt eine 3hn- 
liche Auf schl^iranung der Verbindung E. 

Aehnliche Auf schl2mmungen,wie jene der Beispiele A 
bis N, werden auch erhalten, wenn man anstelle des Natrium- 
salzes des Kondensationsproduktes von Formaldehyd und Naphtha- 
linsulf onsHure ein der folgenden Dispergiermittel verwendet: 

Das Kondensationsprodukt von Caprylwax und Aethylen- 
oxyd, 

Eine Mischung von Cyclohexanol und Stear ins^ureamid, 
Das Natriumsalz eines sulfonierten Oeles, 
Bis-(2-hydroxy3thyl)-talg-aminoxyd, 
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Mono-fetts'aure- oder HarzsMurees ter von Polyoxy- 
athylenglykolen , 

Amphotere N-Kokos-a-aminobutters'aure , 

Ein Polymerisat axis gemischten Propylen/Aethylen- 

oxyden 

sowie Mischungen solcher Dispergiermitt el . 

Die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen die 
Erfindung. Teile und Prozente sind, wenn nicht anders ver- 
merkt, auf das Gewicht bezogen. 
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Beispiel 1 



125 Teile einer wMssrigen Masse von gebleichtem 
Papierzellstoff enthaltend 25 Teile luftgetrockneter Fasern 
werden mit 1500 Volurateilen Wasser verdunnt. Die erhaltene 
Masse hat einen pH-Wert von 6,5. 1,25 Volumteile einer 10%- 
igen wBssrigen AluminiumsulfatlSsung (A1 2 (S0 4 ) 3 -18H 2 0) 
werden der Suspension zugegeben, urn den pH-Wert auf 4,6 ein- 
zustellen. 6,1 Teile einer Auf schlMmmung der Verbindung C, 
hergestellt gemMss Beispiel A, werden anschliessend dieser 
Suspension zugegeben. Das Ganze wird geleimt mit 5 Volura- 
teilen einer 5%igen wSssrigen HarzleiralBsung (T size 22 ex 
Hercules Powder Co. Ltd.) und 3,75 Volumteile einer 107.igen 
wSssrigen Aluminiumsulfatlesung . Die erhaltene Suspension 
wird anschliessend mit Wasser so verdUnnt, dass die 25 Teile 
luftgetrockneter Fasern in einem Total von 5000 Volurateilen 
Wasser suspendiert sind. 

Handgemachte, gepresste und getrocknete Blatter 
von BUttenpapier zeigen einen hohen Weissaspekt. 



Beispiel 2 



VerfMhrt man wie in Beispiel 1 beschrieben, jedoch 
unter Verwendung von 0,25 Teilen einer Aufschiammung der Ver- 
bindung B, hergestellt geraSss Beispiel I anstelle der Auf- 
schiammung der Verbindung C, erhait man Papierbiatter mit 
ebenfalls hohem Weissaspekt. 
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Beispiel 3 



Verf^hrt man wie in Beispiel 1 beschr ieben , jedoch 
ohne vorherige Zugabe des Aluminiumsulfates , aber unter Ver- 
wendung von 0,1 Teilen der Auf sch IBiranung der Verbindung A, 
hergestellt gem2ss Beispiel E anstelle der Auf schl'ammung der 
Verbindung C, sc erh^lt man Papierbl'dtter rait ebenfalls einem 
hohen Weissaspekt. 

Beispiel 4 



Durch Kochen von 50 Teilen trockener Starke in 750 
Volumteilen Wasser unter Zugabe von 25 Volumteilen von 10%- 
igem Calgon S w und 500 Teilen Toner de unter st^ndigem 
RUhren stellt man einen Zwischenleim her, Zu der auf 60°C 
abgeklihlten Mischung werden 100 Teile eines synthetischen 
Latex-Bindemittels zugegeben. Das Ganze wird bis zur Homoge- 
nit'dt gerllhrt und mit 10 Teilen der Auf schlMmmung der Verbin- 
dung D, hergestellt gemMss Beispiel K, versetzt und weiter 
gemischt. Die erhaltene Streichmasse wird auf Papier nach 
bekannten Methoden aufgetragen und man erh^lt nach dem Trock- 
nen ein stark weisses Papier. 

Beispiel 5 



Verfahrt man wie in Beispiel 4 beschrieben, jedoch 
unter Zugabe von 10 Teilen einer Auf schlHiranung der Verbindung 
E, hergestellt gemSss Beispiel L anstelle der Auf schiammung 
der Verbindung D, erh'alt man ein Papier mit einem ahnlichen 
Weissaspekt . 
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Beispiel 6 



Verfahrt man wie in Beispiel 4 beschrieben, jedoch 
unter Zugabe der Auf schlammung der Verbindung D zur Starke 
anstelle zur Endmischung, so erhait man ein Papier mit einem 
Shnlichen Weissaspekt. 



Beispiel 7 



Du ^ch Zugabe unter stHndigem Rlihren von 4,25 Teilen 
Vinapol 1640® zu 500 Teilen Tonerde und 500 Teilen Wasser 
stellt man einen Zwischenleim her. Dem Ganzen gibt man 3,2 
Teile Cellufix FF20 ® zu und mischt bis zur Homogenitat. 
Anschliessend werden 160 Teile eines synthetischen Latex- 
-Binderaictels addiert, bis zur vollstandigen Mischung gerUhrt 
und den pH auf 8,0 bis 9,0 eingestellt. 8 Teile der Aufschldrc- 
mung der Verbindung D, hergestellt gemMss Beispiel K, werden 
der Masse zugegeben. Die erhaltene Streichmasse wird nach 
bekannten Methoden auf Papier aufgetragen und man erhait nach 
der Trocknung ein Papier mit einem hohen Weissaspekt. 



Beispiel 8 



Verfahrt man wie in Beispiel 7 beschrieben, jedoch 
unter Zugabe von 8 Teilen einer Aufschiamtnung der Verbindung 
E, hergestellt gemass Beispiel L anstelle der Auf schiammung 
der Verbindung D, erhait man ein ahnliches weisses Papier. 
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Beispiel 9 



Zu einem Starke-Streichpressebad , enthaltend 8% 
Starke (Viskosol 220®),werden 17. einer Auf schiammung der 
Verbindung D zugegeben. Die erhaltene Streichmasse wird auf 
dem Papier nach dern Klo tzverfahren aufgetragen und man 
erhait ein Papier mit einem sehr weissen Aspekt . 

* 

Beispiel 10 



VerfShrt man geraSss Beispiel 9, jedoch unter Zugabe 
vcn 0,5% einer Auf schiammung der Verbindung E zum StSrke- 
Streichpressehad, so erh^lt man nach der Trocknung ein Papier 
mit einem hohen v/eissen Aspekt. 

Beispiel 11 



Zu einem Ober f lMchenleimungsbad enthaltend 7% 
Gelatin werden 1% einer Auf schiammung der Verbindung D zuge- 
geben. Die erhaltene Streichmasse wird auf dem Papier nach 
dem Klotzverfahren aufgetragen und man erhait nach der Trock- 
nung ein Papier mit einem hohen weissen Effekt. 

Beispiel 12 



Verfahrt man wie in Beispiel 11 beschrieben, jedoch 
unter Zugabe von 0,5% einer Auf schiammung der Verbindung E 
zuin Oberf lachenleimungsbad, so erh'alt man nach der Trocknung 
ein Papier, mit einem hohen weissen Aspekt. 
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